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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung gelatinierter Nitrocellulose. 

Nitrocellulose fur technische Zwecke wird bekannt- 
lich unter anderem in Form weichmacherhaltiger, 
gelatinierter Blattchen, sogenannter Nitrocellulose- 
Chips, in den Handel gebracht. Zur Herstellung 
dieser Nitrocellulose-Chips sind verschiedene Ver- 
fahren bekanntgeworden. Nach einem dieser Vor- 
schlage wird Nitrocellulose in weichmacherhaltigen 
Losungsmitteln gelost und die Losung in Wasser aus- 
gefallt, wobei sich feste Kugeln im Wasser nieder- 
schlagen. Es ist auch schon vorgeschlagen worden, 
die wasserfeuchte Nitrocellulose in die waBrige 
Losung oder Emulsion eines Losungsmittels und 
eines Weichmachers einzutragen, dann die Mischung 
so lange bis zum Kochpunkt der Losungsmittel zu 
erhitzen, bis die Losungsmittel langsam abdestilliert 
sind. Nach dem AbkUhlen wird die Nitrocellulose 
durch Zentrifugieren abgetrennt und bei niedriger 
Temperatur getrocknet. 

Nach einem anderen Verfahren wiederum wird die 
faserige Nitrocellulose mit einer waBrigen Emulsion 
eines Weichmachers zusammengebracht, welcher 
ein aktives Losungsvermogen fiir Nitrocellulose 
besitzt. Die weichmacherhaltige Nitrocellulose wird 
durch Zentrifugieren von dem Wasser abgetrennt 
und anschlieBend die weichmacherhaltige Nitro- 
cellulose auf Walzenstiihien gewalzt und dann ge- 
trocknet. 

. Weiter ist bekannt, Nitrocellulose-Chips dadurch 
herzustellen, daO man die Nitrocellulose in einem 
Kneter mit der berechneten Weichmachermenge 
UbergieBt und anschlieBend verknetet, wobei eine 
gelatinierte Masse entsteht. Die gelatinierte Masse 
wird in bekannter Weise gewalzt und getrocknet. 

Alle beschriebenen Verfahren erfordern relativ viel 
Energie, sind umstandlich und fiihren zum Teil zu 
nur mangelhaft durchgelatinierten Produkten, wobei 
die ungelatinierten Partien bei dem sich anschlieBen- 
den Walz- und TrockenprozeB zur Bildung des un- 
erwiinschten und gefahrlichen Nitrocellulosestaubes 
fuhren. 

Zweck der Erfindung ist die Herstellung eines be- 
sonders homogen und gleichmaBig durchgelatinierten 
Nitrocelluloseproduktes in einfacher und wirtschaft- 
licher Weise, was man dadurch erreicht, daB die 
wasserfeuchte flockige Nitrocellulose, wie sie iiblicher- 
weise als Zwischenprodukt nach dem Abtrennen des 
Wassers aus der Nitrocellulosesuspension anfallt, in 
einem nicht verdichtend wirkenden Mischer auf- 
Iockert und mit der vorbestimmten Menge des Weich- 
machers bespriiht bzw. bediist und anschlieBend das 
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15 bespriihte Produkt in bekannter Weise auf Walzen- 
stiihien verdichtet und dann trocknet. 

Es ist vorteilhaft, den Weichmacher in moglichst 
feinen Tropfchen zu verspriihen. Als Weichmacher 
f sollen hierbei die fur Nitrocellulose bekannten 
20 Weichmacher, wie z. B. Phthalsaureester, Trikressyl- 
phosphat, Zitronensaureester verstanden werden. 

Vorzugsweise betragt die Verweilzeit im Mischer 
nur wenige Minuten, so daB der Energieaufwand 
wesentlich geringer ist als beispielsweise bei Einsatz 
25 eines Kneters. DasBespriihen mit Weichmacher kann 
bei Zimmertemperatur stattfinden; nur bei hoch- 
viskosen Typen kann es vorteilhaft sein, die Tempe- 
ratur Ieicht zu erhohen. Die durch das Aufspriihen 
herbeigefuhrte gute Vermischung von Weichmacher 
30 und Nitrocellulose fiihrt weiter zu einer Reduzierung 
der Walz- und Trockenzeit, so daB auch bei diesem 
sich anschlieBenderi ProzeB Energie und Lohnkosten 
eingespart werden. 

Ein weiterer Vorteil des neuen Verfahrens ist 
darin zu sehen, daB bereits nach dem Aufspriihen 
des Weichmachers sich die ursprunglich faserfdrmige 
Nitrocellulose in ein rieselfahiges, weichmacherhalti- 
ges Granulat verwandelt, das sich gut bunkern und 
dosieren laBt und damit einer automatischen Ver- 
40 arbeitung zuganglich ist. 

Beispiel 1 

In einen horizontalen, zylindrischen Mischer von 
300 1 Nennvolumen, ausgestattet mit schnell laufen- 

45 dem Ruhrwerk, Spezialzerhacker und Zerstaubungs- 
gerat, wurden 62,55 kg wasserfeuchte, niedrigviskose 
Nitrocellulose (Type E 330) (= 45 kg Nitrocellulose 
atro) mit einem Wassergehalt von 28,1 % lose ein- 
gefiillt, so daB der Fiillgrad des Mischers etwa 85 °/o 

50 des Nennvolumens betrug. Bei laufendem Ruhrwerk 
und Spezialzerhacker wurden 9 kg Dibutylphthalat 
iiber das Einspruhgerat in 5 Minuten bei Zimmer- 
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temperatur zugegeben. Wahrend dieser Zeit verliert 
die Nitrocellulose ihre Faserstruktur; sie geht in ein 
rieselfahiges Granulat iiber, das bei laufendem Riihr- 
werk innerhalb von wenigen Sekunden aus der ge- 
offneten Bodenklappe des Mischers auslauft. 5 

Beispiel 2 

48,1 kg wasserfeuchte, mittelviskose Nitrocellulose 
(Type E 5 10) (= 35 kg Nitrocellulose atro) mit 
einem Wassergehalt von 27,2% wurden in dem im io 
Beispiel 1 beschriebenen Mischer bei 20° C innerhalb 
von 15 Minuten mit 7,7 kg Dibutylphthalat bespriiht 
DerFiillgrad des Mischers nahm von 85 auf 45 %> ab. 

Die Nitrocellulose ging von der faserigen in die 
Granulatstruktur iiber. 15 

Beispiel 3 

Ein wie im Beispiel 1 beschriebener Mischer, der 
mit einem zusatzlichen Doppelmantel versehen war, 
wurde mit Dampf auf 100° C geheizt. 20,3 kg wasser- ao 
feuchte, hochviskose Nitrocellulose (Type E 950) 
(= 15 kg Nitrocellulose atro) bei einem Wassergehalt 
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von 26,3 % wurden eingefuilt. Innerhalb von 
20 Minuten wurden 3,61 Dibutylphthalat iiber das 
Zerstaubungsgerat eingespriiht. AnschlieBend wurde 
1 Minute nachgemischt Der Fiillgrad des Mischers 
ging von 60 auf 35 % zuriick. Die vorher faserige 
Nitrocellulose nahm die Form kleiner, sehr harter 
Kugeln von 1 bis 2 mm Durchmesser an. Das Pro- 
dukt war rieselfahig. Temperatur des Gutes nach 
Ende der Mischzeit 65° C. 

Patentanspruch : 

Verfahren znr Herstellung gelatinierter Nitro- 
cellulose durch Behandlung wasserfeuchter Nitro- 
cellulose mit einem Weichmacher in Abwesenheit 
von Losungsmitteln, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die wasserfeuchte Nitrocellulose 
in einem nicht verdichtend wirkenden Mischer 
unter gleichzeitiger mechanischer Auflockerung 
mit der vorbestimmten Menge Weichmacher be- 
spriiht und anschlieBend in an sich bekannter 
Weise auf Walzenstiihlen verdichtet und getrock- 
net wird. 
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